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BetallaScfcUgter Yartrftter- , ■ ; ^ * 

?at.«-Jng, Hellmut Zfelgeroann \ \ ' ■ ' ^ 

\ : 

Verfahren gur Heretellung yon ..Sc jxaiuaglaa 

JJia Erfindung betrifft ein Varfafcren zur Heratellung 
von Sebaumglae* 

Ea fltnd allgemein Verfahren aur Heretellung von Schaum- 
glas bekannt. die lediglich im wesentiiehen In thermiacher 
und in Besug auf die Art der Beatandteile des achSumbaren 
Sy a tenia die Regelbarkeit dee SchSu$vorgangeB bertlcksieh*- 
tigen. 

Baa allgemein bekannte Verfabren zur Berste'lluqg von 
Sohauraglaa beateht daitn, daB Glaspulver* welches eine be- . 
fitimmte Mensjo Schwsf «*1 crioxyd enth81t $ mit fo invert oil torn 
AfctivruS gemiocht tmd diese Mischung dann erwilrmi wird. 

Ihirch die Reaktion des SchwefeltrioxydeB mit Aktivrufl 
entfitehen (taee* die dan Zellenaufbau dent durch die Sr- 
wSnmuig viakoe gewordenen Olaaes ergeben In dsm Gaain- 
halt der ScHaumglaazelien befindet eich auch Schwefel- 
wae»eratoff\ Aligeaein wird eine derartige Anweaenheit als 
ein* nebensBchlicber und minder wicbtiger* in. g ringen 
Jleng n vorbandener Beetandteil angeeehen und: mit 0^5 bis 
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1,5 Vbluoaaproseat angagebaa. 

Die bekaaatsa Vsrfahraa sur Harstelluog von. fl »Vine'hff 
stellea eiaaa koaplisiertaa Torgang dar, bai vslohaa das 
Sohauwroluaea uad die Sobauabilduagsgeaohwiadigkai* tia 
Brgtbais d*r Ztieammeasatauag das Ausgangsgaaiscbas uad dtr 

Teaperaturftthrung 1st* 

Duifeh dia Srfinduag soil das Tssf ahrea cur Haratalluag 
voa Senaunglas verbaassrt werdaa, us elas gagaaiibar ba- 
kaaatar Verfahrea grSBara Sohauuglasiaitauabauta uad tins 

hShsre Schaunbildiragsgesclwiadigk^it isu ssvaiohsa. 

Des? EffPindimg liegt danaaeb die Aufgabo zugruads, bai 
da* Earateliuag voa Sohaunglas dia Zaitauabeufca au erhQbaa 
uad zwar durcit glaioaaeifcige Staigoruag dar Sobauaausbauta 
vcd do? BehauBbilduflgageaobwlndiglcsit ohae Iaaaspruoh- 
aataia ItBherai 1 ais dee ilbliohea 'Semporatursn* 

Es wurde ilberraackQad 85a YsxtfaJteea zur EracJbuag das Zelt- 
ausbeuts bei dar Edrafcellung Toa Sabauaglaa gofuadea, bai 
dam erJindtfogsgefflgfi scblunbara Systaaa tod sobsrafeltri- 
oxydbaltigea GlSaem uad Akfcivkohleaafcoffan is alaer reiaea 
WaA8orda^£atao9phSre odar la $Laer soloaaa, dar an. Ifcrtial- 
druok abar 200 Sorr liegt, gasintart uad oaaohliafiaad in 
bekaaatar Waiaa Teracnauat; wasdaao 
Dor LBsung, dlanar Aufgab liagt dia ducob gasahroaato- 
grapbiacba Sfasaungan gewooaaae neua Erkenntttia. zugruada, 
dafl d r Ant ^le^^^i^^^aflaeratoffos ia dan: Sonaua> 
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glaazellen rt§l honer liegt ala bieher angenonmen wurde. 
and durchachnittlich i 1 Voluaanproaent betrHgt. Somit 
■tellt der bti der Reaktion entatahende Schwa ft Iwaeaer- 
■toff kein Habenprodukt dar, aandem lat als eln Haupt- 
produkt deraelben «u bezeiehnen. Br bilddt aioh Ubar fieak- 
tionnketten aua dam am Qlaa haf tenden Waseer und aua dem 
Schwefelgehalt dee SO,. Her ProeeO doa Aufachttumena let 
beendet, wenn dar Ieaaerg*halt dea Syatema varbraucht wurde, 
obwohl in dieeen Zuatand noch reaktionaf Shiga Telle von 
Sohwafeltrioxyd und Xohlenatoff vorhanden Bind. 

£■ lat bekannt, da8 Jedea Auagangagemiech. einan beatinmten 
Wasaergehalt bealtat, dan aa talla balm Schmelaprosefl 
daa Rohglaeea. talla b«i dar Aufbereitung aua dar ungaben- 
dan atnoapnMra aufganoaaaen hat. 

Durch leasuttgen kann waiter naehgewiesen warden, dafi dar 
grUflte Tail daa Waaaergehaltee daa eohHunbaren Auaganga- 
geniechea bai da seen Sinteiung an die umgebende Atmoaphaxe 
wleder abgegeben wird, wenn nieht dureb daa erf indunga- 
gamttSe Verfahren dieae. Abgabe verhindert wird, 

Daa arfindungagem&Be Verfahxen beateht in aeinen kenn- 
aeiehnendan Mertonalen darln, dafl die Sinterung in einer 
OfenatnoBphaTa rollaogen wird, daren Fartialdruck an 
Waaaerdampf wea ntlich h«h r let als in dan. Verbreanunge- 
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gasen induetrieller Peueruagen, au mindeatena 00 hooh, 
daB die an den Qlaeoberf 18chen haf tandea WaaeeroolekUle 
in ihram Dampf druck dan in dar Ofenatmoephftre befindlioben 
das CHeichgewicht haltan. 

I0 entgegengeaetzten fall gibt daa ach&umbare Sfratem 
fort lauf end faaserdampf ab. dar el a Reaktionepartner ver- 
loren getit. 

Wird erfindungegemHfl die Sinterung in einar Waaserdampf- 
atmoephtfre mit 200 bis 760 Torr Partialdruck vollzogen. 
ao tritt eine waaantliche Verkttrsung dar aur Schaumbildung 
erforderlichen Zeit bai gleichzeitiger ErMJhung dar in 
diaaer Zeit orhaltanan Schaummenge gagenttbar einem ProzeB 
ein, bai walohem die Sinterung in blehar bakannter Weise 
in einar nonaalen Rauchgasatmoephare erfolgt. 

Zur DurehfUhrung dee erfindungegemaflen Verfahrena eind 
baliabige Sinrichtungen anwendbar. Es tcann z. B« dar 
Sintarvorgang in einem Ofenteil durchgeflihrt warden, dar 
ale Muffelroum ausgebildet ist und in dan wfihrend dea 
Sintarvorgangea Waaeerdampf bis sum Erraichen einar gaa- 
dichten Olaaur tup daa einternde Out eingeleitet wlrd. 
Be kttnnen aber glaioharmafian in einem elektrobehaizten 
Herdraum Waaserdampfa eingeftihrt warden. 

Sc£Liefllich let ea auoh mtfglleb., in ainen off anon, mit 
flttaaigen Oder gaaf Urmigen Brexrnatoffen beheizten Herd- 
raum. Waaserdampf a in iner bo lohen Mange einzuleiten, dafi 
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. dar Partialdruok dee Waeaerdaapf «a hBSier Uegt ale dar 
In den VerbrennungagaBen, a, B, Uber 200 farr. 
Ala eine bavonsugt* Elnriehtung zur DurthfUhrung dea 
Sinterprozaseet? kann ein Xamraerofen betrfcchtet warden, In 
daaaan Herdraua Waeaerdampf eingeleitat wird und deaeen 
TeBperaturftlhrung zu ainem glasigan, gaedlchten Ein- 
aintern dar Hasae flihrt* wonacb in Ubliehar ITeiee die 
Teaperattir auf 800 bia 900 °C erhttht und daa, Siirtergut »ua 
Auf acbfiumen gabracht wird. 
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Patentanepruch* 

Verfahren zur Herstellung von Schaunjglae, dadurch gekann- 
aelchnet, daB BehHmijfahige aeudache von SO^-haltigen 
OlSaern und Aktivtohlenatoffen m elnar reinen WaBOordampf- 
atmoeplrtire edar lr. diner Axmaaph&m^ daren ?artialdruek 
an Wasaerdawpf liber 200 Torr liagt, geaintart und dantj in 
bakannter Wolae ver8cha\tmt werden. 
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